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spqsGb wytwarzania PLYT DACHOwYCH 



Przedaiotem wynalazku jeat apoaob wytwarzania plyt dachowych przeznaczonych do 
krycia dachow w budownictwle aieszkalnya 1 gospodarczya w ale j see etosowanych dotychczae 
plyt ezb eBtowo-ce men towych* 

Powazechnle stosowane sa p2yty dachowe plaskie lub foliate wykonane z wieszeniny 
azbestu, ceiientu 1 wody. W tya celu poddaje elf azbest rozwldknianiu na eokro, a naatfpnie 
aiesze ale z ceaentea, przy czya zawartoec ezbestu wynosl okolo 12% w etoeunku do ceaentu. 
Mteazanine/ te rozclencza elf wodf tak. ze zawartoec ouchej aaey wynoal B-12%* Mieszanine. te 
podaje sie poprzez wanny, w kt6rych nastepuja czfeclowe odwodnlenie May na waezyne foraujfce 
nakledajac waretwy eleaentarne z jednoczesny* odeyaanlan wody na wel foraetowy* Ma wale tya 
forwuje sie wstega plyty, kt6ra jeet jednoczeanie prasowane, a naste/pnle ukiadane na prze* 
kladkach i po epraecwaniu dojrzewa ez do uzyekanla twardej trwalej piyty* 

Istota wynalazku polega na otrzywaniu plyt dachowych baz zawartoaci ezbestu w essie, 
z ktorej te piyty ea wykonywane, Wldkna azbestowe zostaly zastapion© wltfknami celulozowyai, 
kt 6 re stanowie. noanik ceaentu. Wylawianie ceaentu oraz wzaocnienie aurowago wyrobu daja w!6k- 
na celulozowe uzyskane korzyatnia w wyniku obrobki aakulatury workowej zaielonej do 60° enar- 
noecl wediug Schopera 1 Rieglera, Iloac wlokien celulozowych powinna bye aakayaalnle ogreni- 
qzona 1 wynikac z koniecznoeci zapewnienia optynalnych warunkow wyiawianle z zawiesiny 
ziaren ceaentu. Wyzaza zawartoic * 16k ten celulozowych jest nlekorzyetna z uwagi na aozliwoec 
wyatfpowanla zalany wywiarow plyt /pecznienie/ pod wplywea wllgocl* 

Galea otrzyeania easy do wytwerzanle plyt dachowych * aiele alf w26kna celulozowe w 
lloici 3-5% wagowych do 60 Q a aa model 1 wleaza elf dokiadnia z wldknaal ayntetycznyai« 
zwlaszcza o dlugoeci do 9 mm w iloacl do 2% wagowych • Naatfpnia dodaje elf wlkrowypalniacz 
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taki jak drobno zaialony pieeek, odpady elaktrowniane, hutnlcze ltp, w poataci azleau wodne- 
go w iloeci ©d i*-5% wagowych, ktory abeorbuja si* na powlarzchni wlokien celulozowych , a ne 
kortcu dodaja slf cedent korzyatnie portlandzki w iloeci 80*90% wagowych. Caioic rozciericza 
a if woda w atoaunku 10-13% wagowych suchej easy do wody* Z tak przygotowanej za wieainy widk- 
niato-canenrowej formuje elf piyty widknis t o-cemen towe poprzez nawijanie na wale forwetowya 
warstw elewentarnych. w trakcle foraowanle naatfpuje procee odwadniania* Dla lepazego apoje- 
nia warstw eleaanternych po zakonczeniu procesu odwadniania dodaja alf plaatyf Ikatora, 
korzyatnie naftelenowo-f oraaldahydowego lub aelawino-f oraaldahydowego w Iloeci do 1,5% wago- 
wych* Nestfpnia ot rzyiiane plyty prsauje aif i lezekuje. 

Plyty dachowe wykonywan© spoeobe* wedlug wynalazku nie zawlerajf w swym akladzio 
ezkodliwego dla zdrowia ezbeatu. Zaetfpujg caikowicie stoaowene dotychczae piyty azbestowo- 
-cenentowe* przy czya aozne produkowac ten earn asortynant, to Jest plyty plaski© 1 plyty 
faliate o ro±nych wyaiarach. 3ednoczeenia rostal wyellainowany problea odpadow prodiikcyjnych, 
ktdra it post act ezlaaow wywozonych na haldy zanieczyszczaly ircdowiskc nature In a, 

P r z y k t i dm Do zaielonych do 60° ansrnoecl wiokien celulozowych w lloacl 3% 
wagowych dodaja alf 2% wagowych w46kien aynta rycznych o dlugoeci do 9 M, alesza alf 1 dodaja 
5% wagowych odpadow alekt rownianych if poatacl szleau wodnego* Po dokiadny* wyaieezaniu dodaja 
alf 90% wagowych cement li port la ndzk lego. Galeae po wyaieezaniu rozciericza alf wodf w stoaunku 
10% wagowych suchej aasy do wody. Kasf tf kieruje alf nestfpnie ne wai forwetowy, gdzla newija- 
jf alf jedna na drugs weratwy eleeentarna* w trekcie foraowania naatfpuje procaa odwadniania* 
tferstwy alaaantarna nakiade alf az do uzyakania Zfdanej gruboAci plyty. Po zekonczsniu procesu 
odwadniania dodaja alf do 1,5% wagowych naf taleno-foraeldehydu* Na koncu plyty poddaje alf 
sprasowanlu, a neatfpnle lezakowaniu, 

Zaatrzezenia pa ten? owe 

!• Sposob vrytwerzanla piyt dachowycb pologajfcy na mryalaazanlu wl6kian z cenentaa l 
innyai dodatkanl^ a naatfpnie ich zaf oraowaniu t znaaianny t y m, ±e 3-5% wagowych 
zalalonych do 60° aaarnoicl wlokian calulozowycH alaaza alf z Q-2% wagowych wtoknaai syntatycz- 
nyal o diugo^ci^ zwlaazcza do 9 mm 1 z 1^5% wagowych alkrowypeiniacza w poatacl szla«tu wodnego 
1 na kortcu dodaja alf 80-90% wagowych ceaentu, a po dokladnya wyaieazanlu rozcie^cza aif »odf 
w atosunku 10-13% wagowych euchaj aaey do wody 1 formuje alf plyty na wale fcraetowyn poprzaz 
nawijanla warstw elenentarnych , odsyaajfc jednoczeanie wodf, a po zakollczaniv proceau odwad- 
nlania dodaja alf do 1,5% plaatyf ikatora 1 gotowe plyty prasuje aif* a naatfpnie lezekuje, 

2, Sposob wedlug zastrz.l, 2naaianny ty« # ze jako vlkrowypalniacz stosuje 
sif zmielony piasak lub odpedy elek trowniefle lyb hutnlczaj a Jako plastyf ika tor naftalen 
foraaldehydowy lub aelaalno-foraeldahyd. 
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